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>7) Llnvention conceme de nouvelles compositions cos- 
Ttiques ou dermatologiques caracterisees par le fait 
qu'elles comprennent, dans un support cosmetiquement 
acceptable, au moins une solution ou une emulsion d'au 
moins un polycondensat multjsequence dont la chalne est 
constitute par la repetition d'au moins une sequence poly- 
siloxane et d'au moins une sequence polyurethane et/ou 
polyuree; ladite sequence polyurethane et/ou polyuree 
comportant en outre des groupements ionisables et ledit 
polycondensat etant dissous dans un systeme solvant 
aqueux, organique ou hydroorganique. 

Ces compositions sont utilisables notamment dans le do- 
maine cosmetique du capillaire, du maquillage ou des 
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COMPOSITIONS COSMETIQUES A BASE DE POLYCONDENSATS IONISABLES 
MUL71SEQUENCES POLYSILOXANe POLYURETHANE ET/OU POLYUREE EN 
SOLUTION ET UTILISATIONS 



La presente invention a pour objet de nouveOes compositions cosmetiques ou dermato- 
logiques a proprietes filmogenes oontenant des solutions de polycondensats ionisabtes 
muttisequences particuBers. ainsi que cfiverses de leurs utilisations possibles, notamment 
10 dans le domaine des trartements cosmetiques (i.e. par vote topique) de la peau, des 
cheveux, des ongtes et autres matieres keratiniques. 

II est tf usage courant de mettre en oeuvre dans des formulations cosmetiques, en parti- 
culier dans des produHs capiOaires (shampooings, apres-shampooings, lotions ou gets 
15 coifrants ou traitants, toques ou lotions de mise en ferine, de mise en pGs ou de fixation, 
eta..) ou dans des produits de maquiliage (tete que par exempte vemis a ongle, masca- 
ras, eye-liners, et autres). une proportion variable, seton la nature et to destination de la 
formulation. <fau moins une substance filmogene permettant de. ou visant a. conMrar au 
support sur lequet eOe est appfiquee (Cest a (fire. id. Tune des parties supemaeSes du 
20 corps, telle que cheveux. dts. po2s, peau. ongtes,...) certaines caracteristiques amefio- 
rees. Ainsi. par exempte, dans to cas particufier du traitement dune cheveture. on re- 
cherche avant tout par cette technique plus de tenue et plus de douceur pour tes che- 
veux. alors que dans to cas plus particufier des ongtes. on recherche prindpaternent 
robtention rfun film protecteur brfltent et dur. adherent parfaitement sur ces demiers. 

Une resine filmogene. pour etre satisfaisante dans des applications cosmetiques. se doit 
de presenter certaines caracteristiques ou proprietes contraignantes. parmi tosqueOes on 
peut plus particuSerement titer, et ced de maniere non limitative, tfabord une tres bonne 
affinite/eornpaaaite/innocuite vis-a-vis des differentes matieres keratiniques (peau. che- 
veux et autres). enswte de bonnes proprietes famogenes par rapport a ces demieres 
(qualite et reguterite du film depose), et enfin de bonnes proprietes de rtmanence 
(adhesivite. soHdite). Cest a dire qi/eOe doit etre diffkflement eRrrunabte de son support 
par de simples lavages a Teau ou a Taide de detergents (shampooings) par exempte. 
Dans le cas des vemis a ongles. le fflm doit par affleurs posseder une bonne resistance a 
rabrasfon rnecanique. Oune maniere generate, on notera qu"fl est souvent dtfRcfle. dans 
la pratique, de trouver une substance filmogene susceptible de convenir eflectivement a 
plusieurs. ou a toutes. tes differentes appecations cosrnetiquement envisagabtes pour 
cette demiere (probleme du compromis acceptable). 

A certains egards. les substances fflmogenes connues a ce jour, et en particuOer cefles 
mentionnees 6-avant. conviennent mal pour robtention de compositions presentant de 
bonnes proprietes cosmetiques. en raison notamment rfun manque notable de rema- 
nence. en particuCer de resistance a Teau. 

Un autre probleme reside dans le fait que tes films ainsi obtenus. en particuSer dans le 
cadre des applications de type capiDaires ou mascaras, presentent une briBance insuffi- 
sante. Cette brfltonce n'est en outre que faibtement remanents, Cest a dire qu*eOe dispa- 
raft rapidement sous Taction cf agents exterieurs (forte sensflsilite a Teau notamment). 

Or. la brillance. ainsi que la remanence de cette brillance. constrtue aujourrfhui une pro- 
priete particulierement recherchee dans le domaine de la cosmetique. 

On voit done quTI existe actueltement dans retat de Tart un fort besoin quant a pouvoir 
disposer de compositions filmogenes cumulant, et ced pour un domaine varie rfappEca- 
tions possibles (cheveux. cBs. peau. ongtes,...). tous les avantages generalement re- 
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cherches ou desirables en cosmetkjue, a savoir notamment rinnocuite vis a vis des ma- 
tieres keratiniques. la fadfite rfappHcation et de mise en oeuvre. robtention de depots 
protecteurs fins et reguliers. la remanence des proprietes adhesives. rapport et la rema- 
nence des proprietes de balance, fapport de douceur et de lubrification. de rigkfrte et de 
5 resistance a rabrasioa 

Pour repondre a ce besoin. on a propose cfutiBser des melanges de polymeres permet- 
tant de combiner toutes ces proprietes. notamment des melanges de po!yorganos3oxa- 
nes (silicones) avec des polymeres norv-silicones. En effet, on sail que les sfficones an- 

10 portent d*exceOentes proprietes de surface conduisant a una bonne tubrificatton, una 
bonne briflance, urte douceur au toucher sans apport de gras. Ces polymeres ne presen- 
tent pas de bonnes proprietes mecaniques pour assurer une bonne fflmificatton ; 0 faut 
done teur assocter cfautres polymeres apportant des proprietes mecaniques. Les poryor- 
ganopolysOoxanes en partteuRer les potydtmethytsOoxanes sont incompatibtes avec la 

1 5 plupart des polymeres non-sificones apportant des proprietes mecaniques. 

Pour resoudre ces increments, la demande de brevet francais N* 2 708 199 enseigne 
la possibffite d'utffiser une suspension aqueuse stable constitute de fines partfcutes sofi- 
des. gfneratement spheriques. de porycondensat ionkjue muKisequenoe PotysOoxane/ 
20 Polyurethane et/ou Poryuree. ces particutes ayant 6t6 obtenues par mise en c«pension. 
dans una phase aqueuse approprfee. dutfit porycondensat a retat deja synthetise, Ce 
type de dispersion de porymere insoiubte dans Peau est appetee «pseudo-tatex» Ces 
pseudo-latex preserrtent cependant certains inconvenients. 

25 Ces polycondensats ionisables en suspension aqueuse ne permanent pas de potentia&- 

s «JLl a ..°£ n i u 9 aison sounaitee des proprietes apportees tfune part par les segments sffi- . 

cones et d'autre part par las segments Polyurethanes et/ou Polyuree. Cette ackfrtrvrta 
des proprietes ne pent etre optimise* que s"a se produit pendant la sechage. une bonne 
separation de phase entre les segments sificones et tes segments polyurethanes et/ou 
30 poryurees de telle sorte qullyait <f une part, a retat soide. une veritable stiatificaliuii des 
segments silicones en surface de la matrico du depot constitute par les segments poly- 
urethanes et/ou potyuree-Cest en effet a rmterface de cette matrice avec Tair que wit 
se marufester les proprietes spedfiques des silicones- et (f autre part de telle sorte que 
les segments silicones soient rassembles a finterieur de la matrice de depot sous forme 
35 de phase disperse*. 

II est tres difficile tfobtenir a parfir des pseudo-latex constrtues de polycondensats ioni- 
sables PorysiToxane/Pcrfyiirethane et/ou Polyuree. une bonne separation de phase con- 
duisant a cette stratification des segments sfficones en surface du depot et a la formation 
40 dune phase sfficonee a rmterieur du depot et plus particufierernent lorsque les longueurs 
des sequences potysOoxanes et/ou polyurethanes et/ou poryurees sont courtes. II en re- 
sulte que raddMvrte des proprietes tettes que definies cWessus obtenue par ces pseu- 
do-latex reste encore insufRsante. 

45 Ainsi. a la suite cTimportantes recherches menees sur la question. 0 a ete trouve par la 
Demanderesse. et oad de fa con Inattendue et surprenante. qi/a etait possible 
d'ameGorer de fa con substantiefle cette separation de phase et par consequent de po- 
tentialiser faddrtivHe des proprietes de surface apportees par les sfficones et des proprie- 
tes mecaniques eVou (fadhesion apportees par les polyurethanes et/ou poryurees en 

50 utilisant des solutions ou des emulsions de ces memes polycondensats ionisables multi- 
sequences Pclysfloxarie/Pdyurethane et/ou Polyuree dissous dans un systeme sotvant 
aqueux. organique ou hydroorganique. 
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Oe Plus , les poly condensate en solution de finvention presented par rapport aux pseu- 
do-latex constitues par les memes polycondensats una meUleure remanence du depot a 
I acton de reau ou des solutions de tensio-actifs (shampooings). 

> Conformement a la pnisente invention, il est done maintenant propose de nouveDes 
compositions cosmetiques qui sent caracterisees par ie fait qu'elles complement dans 
un support cosmetiquernent acceptable, au moms una solution ou una emulsion rfau 
moins un potycondensat muftisequence dont la chaine est constituee par la repetition 
(f au moins una sequence porys3oxane et rfau moins une sequence poryurethane et/ou 

I poryuree ; tadrte sequence poryurethane etfou polyuree comportant en outre des grou- 
pements ionisabtes el tetfit polycondensat etant cSssous dans un systeme sotvant 
aqueux. orgaruque ou hydroorganique. 

On entend par «groupement kmisabte*. tout greupement susceptible d'etre ionise par 
une reaction de neutralisation <f une fonction actde ou baskjue portee par ledrt groupe- 
ment ou de quatemisation tfune fonction amine tertiaire portee par tedit groupement et 
de former ainsi un groupement anionique. cationique, amphotere ou zwrtterionique. 

Les polycondensats de nnvention sont essentieiiemerrt prepares selon un precede en 
deux £ta pes. La premiere etape consists en une reaction dasslque de potycondensation 
entre (i) un porymere potysfloxane (ou silicone) presentant une fonction hydroxy ou une 
fonction amine aux extremes de sa chaine (i e un a.o^vdraxypolysitoxane, ou un o,«- 
diaminoporysiloxane. ou un a.«Kiminohvdroxy- ou hydroxyafruno-potvsBoKane). et (3) un 
dnsocyanate (present en quantite stoecbiometrique. ou en exces stoecttometnque. dest 
. . .. a dire .a plus de 2 motes par mole de silicone) ce par.quoi.Ion obtient une nouvefle sffi- , 
cone presentant cette fois une fonction isocyanate a chacune de ses extremites de 
chaine ; puis, dans une deuxjeme etape. on couple les chaines du polvcondensat obte- 
nu precedemment au moyen d"un agent coupteur (en quantite variable cnoisie en fonc- 
tion de la longueur de chaine finale desiree) choisi parmi les diols et/ou les cfiammes 
et/ou les alcoolamines. de maniere a obtenir finalement un nouveau polycondensat de 
plus tongue chaine. 

Les reactions mises en oeuvre dans la premiere etape conduisertt ainsi a un porys)- 
loxane presentant a ses extremites de chaine. outre les tonctions isocyanates mention- 
nees o-dessus, des motifs urethane et/ou uree, et ced seton les rnecarusmes dassiques 
dune reaction de condensation operee entre (i) une fonction isocyanate, telle que portee 
par Ie dSsocyanate de depart, et (0) une fonction aleooi (creation dans ce cas tfun motif 
urethane) ou cfune fonction amine (formation dans ce cas cfune fonction uree). teSes 
que portees par Ie potysBoxane de depart, a savoir : 

-(porysiloxaneHDH + 0=C=N-R-N=C=0 > -<potysfloxane)-0- ONH-R-N=C=0 

(dSsocyanate) n 
O 

et/ou 

-<pctysiloxane}-NH2 + OOr4-R-N=00 > -(polysiloxane)-NH- C-NH-R-N=00 

II 
O 

Les polycondensats obtenus a Tissue de cette premiere etape peuvent done etre en fait 
definis par la formule generate (1) suivante : 

0=C=N-R-NH- C-X 1 -(porysiloxane)-X 1 -C-NH-R-N=C=0 (1) 

O O 
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dans laquelle X 1 peut done representer. separement ou conjointement. -O- ou -NH-. 

Dans la deuxieme etape. tes fonctions alcools et/ou amines de Pagent coupteur (agent 
coupleur que Ton peut id symbofiser de maniere commode par OH-BOH. ou NH2-B- 
NH2 ou bien encore NH2-B-OH) viennent alors reagjr. et ced selon les mimes meca- 
nismes que ceux exposes pour la premiere etape. sort avec les fonctions isocyanates 
portees en bout de chalne par le porycondensat porysfloxane de formule (1) cwlessus. 
sort avec des fonctions isocyanates portees par du dSsocyanate Core, torsque ce dernier 
a ete introduit en exces stoechiometrique tors de la premiere etape, dormant ainsi nais- 
sance dans la chatne (plus tongue) du nouveau porycondensat obtenu a une sucession 
de motifs urethane et/ou uree. Cest a dire a des sequences de type pdyurethane et/ou 
polyuree symbofisabJes par la formule (2) : 



(-X 3 — B— X*-C— NH— R— NH-C-), 

II II 

o o 

dans laquelle X 2 represente -O- ou -NH- . et x est une valeur correspondant substantiel- 
tement au nombre de moles d'agent coupteur mises en oeuvre dans la reaction. 

Comme irafique precedemmerrt. on obtierrt done aiasi finatement un polycondensat 
cortstitue par la repetition de sequences porys3oxanes (correspondant simptement au 
polysitoxane cforigine, et te) qirH apparait dans la formule (1)) et de sequences poryure- 
thanes et/ou polyurees (formule (2)). 

Selon un aspect extremement important de rinvention, les agents coupteurs (Cest a dire 
en fait le radical B) portent des groupements ianisabtes. c*est a dire des groupements 
qui, et respectivement, torsquHs sent soumis a faction cTune base, donnent des grou- 
pement anioniques (cest te cas par exempte des groupements carboxySques) et tors- 
qu'Os sont soumis a Taction rfun a doe ou tfune quatemisabon. donnent des groupe- 
ments cation tques (cas par exempte d*urte amine tertiaire). La neutralisation des grou- 
pements anionisabtes (respectivement cationisabtes) par la base (respectivement par 
racide) peut etre effectuee de facon paitielle ou totatement selon les quantite cTagents 
neutraOsants mises en oeuvre. 

Mais cfautres earacteristiques. aspects et avantages de rinvention apparartront mainte- 
nant de maniere plus daire a la lecture de la description oetafflee et complete qui va sui- 
vre, ainsi que des divers exemples concrets, mais nuOement limitatifs. destines a rfflus- 



Comme indique precedemment. la chalne du polycondensat ionisable utilise dans le ca- 
dre de la presente invention est essentieOement caracterisee par le fait quelle est consti- 
tuee par la repetition (ou aKemance) d*au mo ins une sequence de type porysOoxane et 
d'au moins une sequence de type potyurethane et/ou potyuree, tesdrtes sequences poty- 
urethanes et/ou polyurees comportant des groupement ionisabtes. D'autres sequences 
de nature chimique differente peuvent se ppresenter dans la chalne du porycondensat 
On peut titer par exempte des sequences Poryethers teites que Pofyoxyettiytene. Po- 
lyoxypropylene. Porytetramethylene oxyde et/ou des sequences Polyesters teOes que 
Poryadipate tfethytenegrycol. Potyseoacate de neopentylglycol. Polyterephtalate 
d'ethylenegrycol. 

La repetition des sequences ci-dessus peut etre de type aleatoire. mais eUe est de prefe- 
rence de type regulierement altemee. En outre, le rapport en nombre entre les sequen- 
ces de type polyurethane et/ou polyuree et les sequences de type polysfloxane est gene- 
ralement compris entre 1 et 10. de preference entre 1 et 3. 
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Les poids moJeculaires des poJycondensats Polysnoxanes-Polyurethane/Polyuree peu- 
vent vaner dans de larges Kmites. en paniculier entre 2000 et 500 000. mais de prefe- 
rence entre 3000 et 250 000. 

De preference, la sequence polysacotanique re pond a la formule generale (I) suivante : 

{-£x— P X^-C-NH-R— NH— C-)— 

O S 

dans iaqueOe : 

- P est un segment polysfloxane. 

- X 1 represente. separement ou conjointement, -O- ou -NH- , 

„„ {< ^"'!f autre <e mo« du dHsocyanate tel que mentions ci-avant) est 

un ^i~tt choisi parm. les radicaux alkylenes de type aromatique. aOphatique ou 



De preference, te segment polysiloxane P repond a la formule generale (T) suivante : 

R1 R 1 

Y-(— SI— O— )— SI— Y— fa "■ 

R 1 - R 1 

dans laquelle les radicaux R 1 , qui peuvent etre identiques ou differents sort choisis 
parrro tfune part les radicaux hydrocarbones monovalents en CrC*, exempts ou sub- 
stanbellement exempts dTnsaturations ethyleniques et, tfautre part, les radicaux aroma- 
t.ques. Y represente un radical hydrocarbone bivalent, et z un nombre erroer to) que te 
poids moleculaire moyen du segment pofysiloxane soft compris entre 300 et 10 000. 

De preference. Y est un radical bivalent choisi pa/mi les radicaux alkylenes de formule 
-(CH J.-, dans laquelle a represente un nombre entier pouvant etre compris entre 1 et 10. 

A Ore de radicaux R 1 convenantdans te cadre de Hrivention, on pert plus parttcuSere- 
ment titer les radicaux afeyles. et notamment les radicaux methyte, ethyle. propyte iso- 
propyte. butyle. pentyte. hexyte. octyle. decyle, dodecyle et octadecyle. les radicaux cy- 
doalkytes. en particutier te radical cydohexyle. les radicaux aryles, notamment phenyte 
et naphtyle. les radicaux aryialkytes. notamment benzyte et phenylethyle. ainsi oue les 



radicaux tolyte et xylyle. On notera que. selon rinverrbon. il est important que le segment 
polysiloxane soft exempt, ou substarrtteOement exempt, de motifs du type Si-H ou Si-R"» 
dans lequel R 1 representerait un radical hydrocarbone presentant des ^saturations 
ethyleniques. et ceci de maniere a eviter toute reticulation intempestive du poryconden- 



satsurtui-meme. 

Selon un mode parfculierement prefer* de realisation de la presente invention le seg 
ment polysiloxane P present dans les potycondensats repond a la formule (f) suivante : 
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— <- CH r>.— tfi-o — f j-c-cH,— >— 

CH, CH, Z 

dans laquetie a et z sort des valeurs teOes que defines ot-avant 

Concefnant mairtenart tes sequences potyurethanes et/ou polyurees rentrant dans la 
constitution des pofycondensats qui sort utilises dans te cadre de rmventton. cefles-ci 
rtpondent de preference a la formute gentle (II) suivante : 



— {"fx 2 — B-X 3 — C— NH— R— NH— c^-} 



- _ - X J represente, separemert ou conjointement, -O- ou -NH- . 

*r A*^ (qui ' C ° mme . d ^ vant 13 fomuJe 0. n'est autre que le mow du dfisocyanato 
utfise pour conduire la reaction de condensation) est te! que defini c^tessus pour tes 
sequences de formute (I). ^^ P ^ I8S 

- x (qui. comma indique precedemmert dans la description correspond substantieJ- 
lemert au nombre de motes rfagerts coupteurs utffisees dans le precede de synthese du 
porycondensat) est un nombre entter pouvart vaner de 1 a 10. et de preference del a 3. 

• et 8 (qui n'est autre que le motif apporte par ragent coupleur teJ que mentionne 
o-avart) est un radical hydrocarbons bivalent porteur tfune cha^kmique^po^ou 



? 8 ^f^ 5 de 8 rou P ements anioniques f L e de charges negatives), on 
peut plus partculterement crter ceux qui sort porteurs de grotipement presentarrt une ou 
des foncbon(s) carboxyfique(s) et/ou une ou des functions sutforoques. lesdBes foncSons 
carboxyfiques et/ou suffoniques etart sous forme fibre ou bten neutrafisees paitieJtement 
d^tafl^rtesuto **** ™ in6nie or 3 ar ^ UB - comme cela sera expfique pbis en 

Ainsi. parmi tes radicaux B bivaterts porteurs de foncfions carboxyfiques ou suffoniques 
convenant particulierernert bten dans te cadre de la presente Invention, on peut men- 
tionner ceux de formute (I>0- 

f 

— (-CHf) p — C-C-CH,-),— 010 

2 ' 

dans laqueDe R2 represente un radical alkyle. fineaire ou ramifie. en CrC 2 une fonc- 
tion aade carboxylique (-COOH) ou acide sulfonique (-SO3H) ou un sel desdrtes fonc- 
tions aodes (fonctions carboxylate et sulfonate, respectvement). et p et q qui peuvent 
etreidenbquesoudifferents.desrK)mbresentierscomprisentre1et5. r^** 
et ceux de formute (III*) : 
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dans tequeDe 2 a la signification o-dessus. 

A litre de racficaux B porteurs de groupements cationtques (i.e. de charges positives), on 
peut plus partKuOerement dter ceux qui sont porteurs de groupements de type amines 
tertiaires. tesdHes amines tertiaires etant soft non-neutralisees. sort pour parte ou tota- 
lement neutraiisees (presence de motifs -NH+-) soft quatemisees. comme ceia sera ex- 
10 pfique plus en details par la suite. 

Ainsi. parmi les radicaux B bivalents porteurs de fonctions amines tertiaires cationisaWes 
convenant partcufierement bien dans le cadre de la presente invention, on peut men- 
tmrmer ceux de formute : 
15 . 

-eC^-VN^CH,-)^ (TV) 
R* 

dans laquelte R 3 represente un radical alkyte. lineaire ou ramifie, en CrC«. et r et s deux 

nombres en tiers, ioentiques ou differents. qui peuvent etre compris entre 1 et 10. 

20 Sous forme neutralisee ou quatemisee, les radicaux B d-dessus deviennent alors : 

r 

-(• CH.-i-N*— (- CH,Ht- CIVO 
R» 

formule dans laqueUe R3 a la signification cntessus, et R* represente soft rhydrogene 
25 (neutrafisation) sort un radical alkyte, fineaire ou ramifie, en CrC» ou un cycte aromati- 
que (quatemisation). 

Selon rinventton, les taux de neutrafisation des fonctions anionisables ou cationisables 
peuvent etre compris entre 0 et 100%, de preference entre 10 et 100%. 

30 

Les radicaux B du coupleur porteur d"une charge ionique peuvent etre utffises seuls ou 
en melange avec d'autres radicaux B' provenant de coupteurs ne portant pas de groupe 

35 Concemant enfin les radicaux R phis particufierement preferes selon la presente inven- 
tion et rentrant dans le cadre de la definition des sequences de formutes (I) et 00 don- 
nees d-avant, on peut mentionner ceux de formules : 



ou 
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ou 



) 

dans lesquelles b est un nombre enter compris errtre 0 et 3 . et c un nombre enter com- 
pris errtre 1 et 20. de preference compris errtre 2 et 12. 

Parmi les radicaux bivalents R particufierement preferes rentrant dans le cadre des tor- 
mules ci-dessus, on paut citer les radicaux hexamethylene. 4.4'-bipheny1enernethane 
2.4-- et/ou 2.6-tolylene. 1.5-naphtylene. p-phenylene. methylene 4.4-biscydohexyle et le 
radical divalent derive de nsophorone. 

Le precede de syrrthese des potycondensats utilises dans le cadre de la presente inven- 
tion va maintenant etre devetoppe un peu plus en detafls. Dans ces grandes Ggnes. ce 
Kpeede correspond Aj^^Jnd^jen.66but.ee ! dBscrip^ _ ... 

On fait reagir. dans un sdvant organkjue, un'o,dwlihydroxy et/ou diarnino et/ou amino- 
hydroxy et/ou hydroxyarrOnoporysBoxane repondant a la formule generate suhrantB: 

X»-P-X* 

dans laquelle P a la signification donnee cwvant (segment polysiloxane). et X 3 repre- 

sente. conjointement ou separement, -OH ou -NH2. 

avec un exces stoechiometrique tfun dSsccyanate de formule : 

0=C=N-R-N=C=0 

dans laquelle R a la signification donnee ct-avant 

puis a coupler les chaines du porycondensat obtenu precede mment par au moins un dtol 
et/ou une diamine et/ou une ateool amine repondant a la formule : 

X«-B-X 4 

dans laquelle B a la signification donnee ci-avant et X 4 represente -OH ou -NH9. 
a une temperature comprise errtre 40 et 100*C. en presence <fun set (fetain en tant que 
catalyseur. Ce diol et/ou cette diamine X*-B-X* peuvent fitre utffises seuls ou en melange 
avec un ou plusieurs diots ou diamines ou aminoalccob ne comportant pas de groupes 
ioisables par exempte 1 ,4-butanediol. 

Le solvant organique utffise a ces etapes est de preference choisi dans le groupe consti- 
tue par racetone. la memytethylcetone. le tetrahydrofuranne et le 1.2-dichJoroetnane. 
ces solvants etant inertes vis-a-vis des groupes isocyanates. 

Le sel cfetain est. quant a lui. de preference choisi parmi rethyl-2 hexanoate (fetain et le 
dibutyl dilaurate (fetain. 
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Dans le cadre de la mise en oeuvre du precede 6-dessus, les dusocyanates particuGe- 
rement preferes sent choisis. seuls ou en melanges, parmi le diphenylmethane 4.4'- 
diisocyanate et le methylene 4.4 , -bis-dicydohexyId5socyanate. et les agents coupteurs 
particuEerement preferes sont choisis. seuls ou en melanges, parmi Cactde dimethytol 
5 propionique. la N-memyldiethanolamine. le 1.3-diamino propane et rethanolarnine. etant 
bien entendu que la possibilKe de melange coupieur aride/coupleur amine est exdue. 

Le poiycondensat pc^ysOoxane^dyuretrtane/Poryuree ainsi obtenu peut etre ensuita 
eventueUement purine, par exemple par precipitation dans un sotvant nan potaire tef que 
10 le cydohexane. 

Conformement a (Invention, ce poiycondensat eventueUement purifie, est ensurte sort 
utifise tel quel, sort neutraEse a raide <fun agent neutraGsant convenable qui peut etre . 
soft une base minerale ou organique lorsque le radical B tel que ti-avant defirri est por- 

15 teur de fbnetions anion isabtes tefles que par exemple des fonctions addes carboxyfiques 
et/ou sutfoniques, sort un acide mineral ou organtque lorsque tedit radical B est porteur 
de fonctions catonisabtes teDes que par exemple des fonctions amines tertiaires ; soft 
quaternise a raide d*un halogen ure tfaJkyte. d* un set (f acide portant un halogene mobile 
ou une suttone ( par exemple propane suttone) lorsque ledit radical B est porteur de 

20 fonctions amines tertiaires. 

Selon Invention, le taux de rteirtrafisafjon peut alter de 0% a 100%. de preference de 10 
a 100%. 

. 25 . II va.de soi que la nature de ragent ^ neutaSsant gull conviend^ , 
le poiycondensat Polysnoxane-PolyurethaneA>olyuree sera fonctfon de la nature des 
fonctions ionisables portees par ce dernier. • 

Lorsque ledit poiycondensat comporte une fonction ardonisabte teOe que par exemple 
30 une fonction adde carboxyOque ou sutfonique. ragent neutraGsant peut etre une base 
minerale telle que la soude. la potasse ou rammoniaque. ou une base organique teOe 
qu'un aminoalcool choisi notamment parmi le 2 -amino 2-methyt 1-propanol (AMP), la 
triethanolamine, la triisopropanolamine (DPA), la mortoelhanolamine, la diethanotamine, 
la tri[(2-hydroxy) 1 -propylamine, le 2-amino 2-methyl 1.3-prepanediol (AMPD). et le 2- 
35 amino 2-hydroxymethyl 1 ,3-propanedkrf ou Wen une diamine teOe que la lysine. 

Lorsque le poiycondensat comporte une fonction cationisable du type amine terbaire. 
ragent neutrafisant peut etre un acide mineral tel que ("adde chlorfrydrique. ou un acide 
organique tel que r acide lactique, raode gtycoGque ou radde mandeCque. L'agent neu- 
40 tralisant peut etre aussi un agent quatemisant de la fonction amine terbaire. comme par 
exemple les halogenures cTaltcyles et en particuGer le iodure de methyle ou le bromure 
d'ethyle. II peut etre egalement un set (facade portant un halogene mobile ou un ester 
cydique d'acide sutfonique. 

45 On realise ensurte une solution ou une emulsion sotvant organique-dans-eau du poiy- 
condensat csnforme a Hnvenbon en rmcorporant dans un systeme sotvant organique. 
aqueux ou hydro-organique. 

Les solvants organiques des polycondensats de I'invention utilises selon llnvention sont 
50 choisis de preference parmi facetone, la methylethylcetone, I'acetate de methyle. 
I'acetate de butyle. I'acetate d'ethyle, Hsopropanol, Methanol, le dimethoxyethane. le cfi- 
ethoxyethane. un ester d'ethyleneglycol ou de propyleneglycol. un ether dfetnyleneglycol 
ou de propyleneglycol. ou un ether ester d'ethyleneglycol ou de propyleneglycol et teurs 
melanges. 

55 
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Suivant te type ^application choisi. on peut utiDser. parmi ces sotvants des polyconden- 
sats de nnvention. un solvant ou un melange de sotvants misdbles a reau dont run 
(servant de diluant) s'evapore avant reau de facon a permettre la dissolution du poly- 
mere dans un solvant pendant toute la duree du sechage de la formulation appfiquee sur 
5 la matere keratinique trartee. Parmi les sotvants miscibles a 1'eau, on peut citer dime- 
thoxyethane et un melange de dimethoxyethane/diethoxyethane. Si la fonnuiation envi- 
sageentassrte pour rappBcaton donnee la presence «feau. la solution organique du 
poiymere peut dans ce cas etre dBuee dans reau pour former une emulsion solvant or- 
ganique-dans-eau. Cette emulsion pourra etre autostabOisee par les charges roniques 
10 portees par te potycondensat qui se placent dteOes-memes a r.rrterfaca avec reau ou 
b»en stabibsee si necessatre par des agents stabOsants tels que des tensfo-actifs ou des 
agents gefifiants presents dans la phase aqueuse 

On peut egalement choisir un solvant ou un melanges de solvents des polycondensats 
15 de nnvention norvmisdbtes a reau tels que le diethoxyelhane. Si la formulation envisa- 
gee necessfte pour rappfcation donnee la presence tfeau. la solution organique du po- 
iyrnere peut dans ce cas etre disperse© dans reau pour former une emulsion solvant or- 
ganique-dans-eau. Cette emulsion pourra etre autostabiDsee par les charges iomques 
porrtes par le pofycondensat qui se placent dtefes-memes a rmterface avec reau ou 
20 stabffisee si necessaire par des agents stabfisants tels que des tensio-actifs ou des 
agents gefifiants presents dans la phase aqueuse. Dans ce cas. le solvant ou fun des 
sotvants organtques utilises pour dissoudre le porycondensat presente de preference un 
potnt dtebutlition superieur a celui de reau. On peut utiGser notamment le diethoxy- 
etnane. 



Une forme particuBeremerrt preferee de systeme solvant des polycondensats de 
nnvention consiste & utiBser un melange de servants de poJarites tfrfferentes comprenant 
au moms un sotvant (A) drt €gtobal» du pofycondensat (pour les sequences porvsfloxa- 
nes et les sequences pofyu re thanes et/ou polyurees) et au moins un solvant (B) moins 
3 polaire que (A) qui va solvate* plus speofiquement les sequences polysaaxanes. Pour 
favoriser la stratification des sequences porysiloxanes sur la matrice de depot, on choisi- 
ra de preference un solvant (8) dont la vriesse d'evaporation est plus lente que (A). 

Parmi les sotvants globaux (A), on peut dterracetone, la methytethylcetone racetone la 
i methytethylcetone. I'acetate de methyte. racetate de butyle. r acetate rfethyte 
risopropanol. rethanol. le dirnethoxyethane, le diethoxyetnane. un ester detrrytenerfycoi 
ou de propylenegrycol. un ether d-etnyleneglycol ou de propyleneglycot, ou un ether es- 
ter d ethylenegrycol ou de propytenegtycol et leurs melanges. 

I Parmi les sotvants (B), on peut citer les hydrocarbures en parficulier les hvdrocarbures 
ramifies comme les isoparaffines, nsododecane. les silicones cydiques du type D«. Dj 



srYu dans la solution du porycondensat Porysi- 
loxane-Polyurtthane/Poryuree dans le systeme solvant par addition de la quantite de- 
terminee cfagent neutralisant 

Comme indique precedemment. les compositions cosmetiques selon rinvention. qui con- 
tiennent done, dans un support cosmetiquement acceptable, des polycondensats tels 
que b-dessus definis. preserrtent, pour des applications aussi variees que cefies rencon- 
trees par exemple dans le domaine du capillaire. du maquillage ou bien encore des soms 
de la peau, ou de tout autre domaine cosmetique dans lequel r utilisation cfune subs- 
tance filmogene est desirable ou recherchee. des proprietes tout a tart remarquables. en 
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particular au niveau de leurs proprietes fflmogenes et de brfllance. de leur aptitude a 
conserver ces proprietes dans le temps face a Paction (fagents exterieurs (remanence) 
et aussi de leur proprietes de douceur, de lubrification et de resistance a rabrasion. 

Parmi les applications preferentiellement visees par la presente invention, et les drffe- 
rents effets benefrques obtenus dans ces demieres. on peut plus parbcuGerement men- 



- le domaine des produits capillaires (lavage, son ou beaute des cheveux) ou les 
compositions seton finvention, en particufier sous forme rfaerosds. de mousse de 
snampocmigs. o^jores-shampooings. de lotions ou de gels coiffants ou traitants toques 
ou lotions de mise en forme ou de mise en pfis ou encore de fixation, permettent jfap- 
^Lw aU ? J*"?*** Glance, douceur, fadfite de coiffage (phenomene 
d^drorduafisation des cheveux au moment du depot de la composition), meffleur too- 
cher. amsi que la remanence (Cest a dire le mainten durable merne sous Taction 
dagents exterieurs) de ces proprietes. TOWn 



s produits de maquiDage, en particufier pour le maqufflage des on- 
gles et des cite, ou les composftjons selon rmvention. sous forme de vemis a ongte de 
20 mascaras ou de eye-Gners par exempJe. permettent tfapporter. dans le cas du ma- 
qufllage des cils. les memes avantages que ceux evoques precedernment pour le traite- 
ment des cheveux. et. dans le cas des vemis a ongies (ou les compositions peuvent etre 
^Tt^T? fn 7 > °?f fie seute 00 comme additif «mogene). bnHanee. meffleure 
mouiUabflrte de rongle. remanence du fflm et de sa briDance aux lavages. meiOeure resis- 
25 tance a rabrasion (apport de gBssant par lubrification des surfaces), rraffleure rigkii&6. 

- dans le domaine des produits de soin de la peau (cremes, lafts. lotions, masques 
serums, produits solaires), oil les compositions selon rmvention permettent plus partial 
berement dapporter briflance. meflleure moumabffite et resistance aux lavages a feau 
30 (produits solaires). 

La proportion en poJycondensat dans les compositions cosmet'ques (hors vemis a on- 
gles) est generalement comprise entre 0.5 et 50%. et de preference entre 1 et 20% en 
poids par rapport au poids total de la composition. Dans le cas des vemis a onales cede 
35 proportion peut aUerjusqua 30% en poids. 

Les compositions peuvent en outre, et bien entendu. contenir divers adjuvants destines 
a la rend re acceptable dans une application cosmetique partaculiere. 

40 Les compositions selon rmvention peuvent contenir des fifties solaires UV-A ou UV-8 ou 
a bande large et etre utifisees ainsi comme produits anti-solaires. 

Les compositions selon rmvention peuvent par affleurs contenir des additifs cosmetiques 
convenb'onnels choisis parmi les corps gras, des servants organiques. des sfficones des 

45 agents epaississants, des adoucissants, des agents anti-mousse, des agents hydra- 
tants. des humectants. des agents traitants (agents anti-chute, arrb-pefficulaire ) des 
polymeres anioniques. non ioniques ou amphoteres ou leurs melanges, des antiperspi- 
rants. des agents alcanisants. des colorants, des pigments, des parfums, des oonserva- 
teurs et des agents propulseurs lorsque les compositions se presenter* sous forme ae- 

50 rosol. 

Plus predsemment, comme corps gras, on peut utfliser une huile ou une are ou leurs 
melanges, des addes gras. des alcools gras. des esters tfaddes gras tels que les trigly- 
cerides d-addes gras en C«-C„. de la vaseline, de la paraffine. de la lanoline de la lano- 
55 line hydrogenee ou acetylee. 
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Parmi les hiriles. on peut dter les huiles rninerates. animates vegetates ou les huite« <u 
synthese et notamment rhuite de vaseline, de paraffine de ricih de ioiota % «fSL? 
a,nsi que les hui.es et les gommes de silicones et SSs * SeSame ' 

Parmi les ares animates, tossfles. vegetates, minerales ou de svrrtheso on 



Parmi les agents epaississants, on peut ctter : 

- les celutoses modinees teOes que rhydroxyethyteellulose la m6thvtoeihiio<<> iw 

- les addes pdyacryOques reticules tets que les "CarbopoT de la Sodate fioorfrir* 

' ^Tf 6 ? PoWmetha)aytates de ^tyiel^^S^^S^ Oe 
H^pager ou -LubrageT par les Sedates Hispano Quimica ou gJ^^ 
. -tepolyvmy^yfrofidooe. ' 
20 ^ralcoolpotyvinyCque. 

- les potymeres et les coporymeres reticules rfacrytamkte. tels que ceux vend us sous 
les denominations de "PAS 5161' ou "Bczepol C pVtalodett ?HoS£. de^Sfcoioei 
305" par la Sodete Seppico.de "SaJcare SC95" % la icSSi aSS^^S- 



25 -les homopolymeres reticules de chlorure de rnetracryloytoxyetrr^^ 
venous sous la denomination de "Salcare SC95" par la Sodett lAffiedcScS 



imonium 



On va maintenant donner a titre (frustration de rmvention p 
ration de porycondensats PcJysfloxane-Poryurethane ainsi 
30 emulsions et de compositions oosrnetfques les oontenant 



plusieurs exemptes de prepa- 
' que de teurs solutions ou 



Les syntheses conduisant aux porycondensats 
Polyurethane ont ete reafeees a partir de prepolyrneres du type e 
o,« hydroxyorganofonctionnels (produits commerdaux va 
GoWschmidt sous les denominations Tegomer H-Si 2111 ell 



cio cm 
i i 

HO-f CH, -V-f Si- O -i-Si -f CH2-fc- OH 
CH3 CH3 

40 et ayant en outre les caracteristiques rassemblees dans le 



Norn commercial 
Groupes fonctionneis 


Tegomer H-Si 21 11 
groupes hvdroxytes primaire 


I Tegomer H-Si 2311 
2 


nombre de motifs z 
Indice Hydroxyte 
(mq KOH/fl) 
viscosrtefi25*C(cP) 


environ 10 — - 
120(+A10) 

85 (♦/- 10) 


45 (♦/- 5) 


Poids moleeulaire moyen 
en nombre (Mn) 


fOO 


115(+/-15) 
2 200 
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Dans la suite, ces deux produits commerciaux seront appeles par commodrte SIL 700 e 
5IL 2200 (nomination basee sur teur poids moJeculaire respectif). 



Dans cet exemple. on a prepare un polycondensat PoJysiioxane-Polyurethane anionisa- 
bte de structure theorique : 

4" {C8 lV4 f-O 4l fAO^-O -J-C_MH_R _NH J l O.CB^CCH j-O _C _MH Jl JfB C J_ 
°% COOH O O 

dans laqueOe R represente : 

et oorrespondant a la reaction entre : 

- 1 mole de SIL 700 (prepolymefe potysSoxane) 

- 2 moles de 4.4' diphenylmethanedHsocyanate (d-apres denonvne MDI) 

- et 1 mote tfadde dimethylolpropionique (agent coupleur. cypres denom me 
OMPA). 

ces valeurs etant rapportees A 1 mote de SIL 700. 

Oans un react eur cyfindrique pourvu dune agitation centrate du typo ancre, <fun ther- 
mometre. <fun refrigerant, (Tune amvee de barbotage d'azote et surmonte (Tune am- 
poule a introduction, on irttrodurt. sous courant d'azote. 50 g de MDI et 50 g do tttrahy- 
drofurane (THF). La dissolution du melange se fait sous agitation et a temperature anv 



Parallelement, on a dissout 70 g de SIL 700 dans 70 g de THF, et la solution ainsi obte- 
nue est versee dans rampoute a introduction sHuee au dessus du react eur. 
On introdurt ators, sous agitation et courant d'azote, cette solution de SIL 700 dans to 
reacteur contenant la solution de MDI. en maintenant la temperature du milieu de reac- 
tion a 50*C par chauffage exterieur. 

La coulee de ta solution de SIL 700 dure 1H30 et la temperature du mSieu reactionnel 
est maintenue a 50*C pendant toute la dure* de rmtroduction. 

A la fin de la coulee, la reaction conduit a la formation quantitative <fun prepdymere Po- 
lysiloxane a extremrtes a,a> diisocyanate. 

On introdurt ensuite (temps de coulee : 30 mn) dans te reacteur contenant la prepoty- 
mere 6-dessus, et ced toujours sous agitation, barbotage d'azote et maintien de la tem- 
perature a 50*C. une solution de OMPA obtenue en dissolvant 13.4 g de DMPA dans 
400 g de THF. Au debut de la coulee, on introdurt en outre dans te milieu de reaction 
0.15 g de dibutyWilaurate cfetain qui sert de catalyseur. On laisse ensuite reagir te tout 
pendant 10 h, sous agitation et a 50*C. 

La fin de la reaction pent etre controlee en verifiant par analyse infra-rouge. rabsence de 
bandes d'adsorption -N=C=0 a 2270 cm" 1 . Si besoin esL on peut alors rajouter de 
rethanol au milieu reactionnel pour terminer la reaction et consommer totatement tes 
groupes -N=C=0 encore disponibles; dans ce cas, on peut par exemple rajouter de Tor- 
dre de 10 ml rfethanol et laisser a nouveau reagir le tout pendant 4 H a 50*C. 
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En fin de reaction, on obtienl une solution organkjue (THF) du pdycondensat desire te- 
quel est ensurte recupere et purifie par precipitation de laolte solution dans 5 I rfun rne- 

5 £?L?S?S£ me ^ *^ *hyfique. Le rendement de rSpS 

5 ton est de 90% en poids apres sechage. 

L'indice tfacide du porycondensat obtenu est de 46 (theorique : 42). 

Son poids moleculaire moyen en nombre est de 5000. 

10 

rtr^S^^r^^t ****** teb que te 



On precede id a la preparation rfun porycondensat Polysiloxane-Polyurethane arrioni- 



atoire suivi est done tcferrtique a celui de Texemplel. mals les quartthes de 
en jeu sont cette fois les suivantes : 



reactifs mises en jeu sont cette fois les suivantes 

- 80 g de SIL 2200 dissous dans 80 g de THF 
- 1 8.2 gde MOI dissous dans 20 gde THF 
-4.9 gde OMPA dissous dans 200 g de THF 
-0.1 gde <T • 



de maniere a observer la encore les proportions 1 mote de SIL 2200 r 2 moles de MDI : 
1 mole de OMPA. 

En outre, la recuperation et la purification du porycondensat final desire se fait cette fois 
plus simplement par precipitation de la solution organique le contenant dans 5 I rfeau 



Le rendement de recuperation est alors de 92% en po&is. 

L'indice tfacide du polycondensat obtenu est de 21.7 (ttieorique : 19.8). 

Son poids moleculaire moyen en nombre est de 6300. 

Le porymere obtenu est soluble dans des solvants tels que le dimethoxy6thane. 
remanol.risododecar«etracetatetfethyle. 



Exemote 3 

Dans cet exemple, on a prepare un porycondensat Polysiloxane-Polyurethane cationi- 
sabte de structure theorique : 
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dans laquelle R represente : 



et correspondant a la reaction entre : 

- 1 mote de SIL 700 

- 2 motes da MDI 

- 1 mole de N it 



Dans le meme reacteur que celui de rexempte 1 et equips de la meme maniere on in- 

' sou ?. courant f fazote - 50 8 de MDI et 50 o de THF. La dissolution du metanoe se 

fart sous agnation et & temperature ambtarte. ^ 
ParaOeJemenL on a dissout 70 g de SIL 700 dans 70 g de THF, et la solution ainsi obte- 
nue est versee dans rampouJe a introduction srtuee au dessus du reacteur 
On mtroduit ators. sous agitation et courant (f azote, oette solution de SIL 700 dans le 
reacteur contenant la solution de MDI, en maintenant la temperature du milieu de reac- 
tion a 50 C par chauffage exttrteur. 

La coulee de la solution de SIL 700 dure 1H30 et la temperature du milieu reactionnel 
est mamtenue a 50*C pendant toute la duree de rintnxftjcfon. 

. A laiin.deJa-coulee. on difue le milieu de reaction par 350 g de THF. tout en maintenant ' • 
la temperature a 50*C. La reaction a conduit a la formation quantitative d^prepSymere 
Pofysfloxane a extremites o.«a dusocyanate. 

Onintroduit ensuite (temps de coulee : 30 mn) dans le reacteur corttenant le prepoty- 
Z ^ Ct ^ t ,° ui ° UrS soys afl^n. barbotage dazote et maintien de la tem- 

perature S50 c. une solution de MEA obtenue en dissorvant 12,5 g de MEA dans 70 g 
de THF. On laisse ensuite reagir le tout pendant 7H, sous agitation et a 50*C. 

La fui de la reaction peut etre controlee en verifiant par analyse infra-rouge rabsence de 
bandes rfadsorption -N=00 a 2270 cm-1. SI besoin est on peut aters rajouter de 
fethanol au milieu reactionnel pour terminer la reaction et consomrner totalement les 
groupes -N=C=0 encore disponibles; dans ce cas, on peut par exempte rajouter de Tor- 
dre de 10 ml tfethanol et laisser a nouveau reagir le tout pendant 4 H a 50*C. 

En fin de reaction, on obtient une solution organique (THF) du polycondensat desire te- 
quel est ensuite recupere et purine par precipitation de ladrte solution dans 5 I tfun me- 
lange eo^-volume (50/50) ether de petrole/ether ethyfique. Le rendement de recupera- 
tion est de 93% en poids apres secnage. 

L'indice tf amine du polycondensat obtenu est de 45.7 (tneorique : 43). 
Son poids moleculaire moyen en nombre est de 12600. 

Le porymere obtenu est soluble dans des solvants tels que le dimethoxvethane 
lethanol.risododecaneetl'acetated'ethyle. o.metnoxyetnane. 
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Exemple 4 

On donne ici trois exemples de formulations capillaires. 



Lotion de mise en forma : 

- Polymere de fexemple 1 2 g 
-Dimethoxyethane 50 g 

"rinano. °' 1469 

- Isododecane 7.18 g 

Cette lotion est obtenue par dissolution du polymere dans le dimethoxyethane puis ajout 
du neutraEsant puis dilution de la solution par I'addition de I'ethanol et de I Isododecane. 

Cette composition, appiiquee sur tes cheveux, apres un shampooing, apporte un bon 
maintien de la coiffure et une tres bonne brillance aux cheveux. 

Lotion de mise en forme : 

- Polymere de rexemple 2 2 g 

^Dimethoxyethane — 50 g- - — • 

- AMP 0 069 g 
-Ethanol 43 i14g 

- Isododecane 4 80 g 



30 Cette lotion est obtenue par dissolution du polymere dans le dimethoxyethane puis ajout 
du neutralisant puis dilution de la solution par I'addition de I'ethanol et de I'isododecane. 

Cette composition, appiiquee sur les cheveux. apres un shampooing, apporte un bon 
maintien de la coiffure et une tres bonne brillance aux cheveux. 



Lotion de mise en forme : 



- Polymere de rexemple 3 4,2 g 

47.66 g 
42.90 g 
4.76 g 

- Solution de HO 2 M 0 476 g 



Cette lotion est obtenue par dissolution du polymere dans le dimethoxyethane puis dilu- 
tion de la solution par I'addition de l ethanol et de I'isododecane. On ajoute ensuite la 
solution de HCI pour neutraliser la solution finale. 

Cette composition, appiiquee sur les cheveux, apres un shampooing, apporte un bon 
maintien de la coiffure et une tres bonne brillance aux cheveux. 



55 
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Exemple S 

On donne ici quatre exemples de bases de soin des ongles. 

Base de soin des orioles 

- Polymere de I'exemple 1 30 g 

- Acetate d'ethyle 70 g 

tesede soin des anoto* 



- Polymere de I'exemple 1 30 g 
-Acetate cfethyle 66 5 g 
3 5 g 



- Isododecane 



Base de soin des onates 

- Polymere de I'exemple 2 30 g 

- Acetate d ethyle 70 g 

Base de soin des onales 



- Polymere de I'exemple 2 30 g 

- Acetate d'ethyle 66,5 g 

- Isododecane 3 s a 
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REVINDICATIONS 



1- Composrt.on cosmetique ou dermatologique. caracterisee par le fait quelle comprend 

SU ^ 0rt c ° sm6ti< ' uement acceptable, au moins une solution ou une eTuS 
servant organ.que-dans-eau rfau moins un polycondensat multisequerice dont la chalnS 
est constrtuee par la repetition rfau moins une sequence polysfloxane et rfau moinTun^ 

comportant en outre des groupements ionisables et (edit polycondensat etant dissous 
) dans un systeme solvant aqueux. organique ou hydroorganique 

2- Composition selon la revendication 1. caracterisee en ce que le poids moleculaire 
moyen en nombre dudh polycondensat est compris entre 2000 et 500 000 

t^!^° S jl° n ^ 0fl fu "l ? uto ^ revendications 1 a 3. caracterisee en ce que 
le rapport en nombre entre les sequences de type polyurethane et/ou poryuree et les se- 
quences de type potysiloxane dans le polycondensat est compris entre 1 et 10. 

en^Tet 3 iti0n Se '° n reverKf,cation A ' caracterisee en ce que ledit rapport est compris 

• ^Composition selon runequelconque des revemficattons 1 a 5; caraa'enseein'ce que ' 
lesd.ts groupements ionisables sont des fonctions carboxyliques ou des fonctionssuK 
mques. sous forme fibre ou bien partieOement.ou totalement neutralisees. 

7- Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 5. caracterisee en ce que 
esdits groupements ionisables sont des amines tertiaires. sort non-neutralisees sort tota- 
lement ou partiellement neutralises, sort quatemisees. 

8- Composition selon Tune des revendications 6 ou 7, caracterisee en ce que le taux de 
100% ' ,Sati0n ° U ^ quatemisation des 9roupements ionisables est compris entre 0 et 

mtBlOat lOO^T' 0 " 13 revendication 8> "racterisee en ce que tedit taux est compris 

i se 
po 

-H-X«- P -X <jj -NH -R -NH -C 1( -f- 



10- Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 9, caracterisee en ce 
que la sequence potysiloxane repond a la formule generate (I) suivante : 



45 dans laquetle : 

- P est un segment polysiloxanique. 

^ - X 1 represents separement ou conjointement, -O- ou -NH- . 

- et R est un radical divalent choisi parmi les radicaux alkylenes de type aromati- 
que. aliphatique ou cydoaliphatique. 
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11- Composition selon la revendication 10. caracterisee en ce que (edit segment polvsi- 
loxamque P repond a la formule generate (0 suivante : P y 

R' R' 
-Y-^Si-O^-Si-Y- en 
i. 

™ ^ qUe " e t s , ra(r,caux Rl - P«^nt etre identiques ou drfferents, sont choisis 
PfT^^P^ tes hydrocarbones monovalents en C,-C» exempts oulub- 

starrbeOement exempts cTmsaturafons etfiytenjques et (fautre part, tes radicaux aroma- 
5 S^^ P r SCnte ^ diCa ' bivalent, et 2 un nombre entier tel queX 

pCMds mdecutaire moyen du segment polysiloxane soh compris entre 300 et 10 000 

12- Composrtion selon la revendication 11. caracterisee en ce que ledit radical bivalent Y 
est chora parrni tes radicaux alkytenes de formule -<CH 2 ) a - . dins toqudte a rep^S 
un nombre entier pouvarrt etre compris entre 1 et 10. ^ 

i 

13- Composition selon Tune des revendications 11 ou 12. caracterisee en ce que tes ra- 

*l s ° nt chots, l.P arr ™ te / ra «caux alkytes. en particulier tes radicaux methyle. 
ethyte propyie. ttopropyte. butyte. pentyle. hexyte. octyte. decyle. dodecyle et octant 
ey e. les rad^aux cydoalkytes. en particulier le radical cyctohexyle, tes iadicaux^yteT 
i notamment phenyte et naphtyle. les radicaux arylalkyles. notamment benzyte et ph6nW 
thyle.- ainsi que tes radicaux toryle et xylyle. sL^T^ ■■• 

14- Composition selon la revendication 10 ou-11. caracterisee en ce que le segment po- 
lysiloxane P repond a la formule (T) suivante : ^ ^ 

CH3 CH3 

-+ cH : -3rf a-o4-si-ecH2-v- co 

CH3 CH3 

dans laquelle a et 2 sont des vateurs telles que definies ci-avanL 

15- Composrtion selon Tune queteonque des revendfcab'ons 1 a 14, caracterisee en ce 
que les sequences polyurethanes et/ou polyurees repondent a la formule generate (II) 
suivante : 

-H-X-B -X' -C-NH -R -NH ^ -fc— J- (II) 
O O 

dans laquelle : 

-X2 represente, separement ou conjointement -O- ou -NH- 

- R est tel que defini ci-dessus pour les sequences de formule (I), 

- x est un nombre entier compris entre 1 a 10. 

- et B est un radical hydrocarbone bivalent porteur oTune charge ionique positive 
ou negative. ' r 
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16- Composition selon la revendication 15. caracterisee en ce que x est compris entre 1 



17- Composition selon Tune des revendications 15 ou 16. caracterisee en ce que ledtt 
radical B est porteur de groupement presentant une ou des fonction(s) carboxyliquefs) 
et/ou une ou des fonctions sulfonique*. lesdrtes fonctions carboxyliques et/ou sutfcni- 
ques etant sous forme libre ou bien neutrafisees partiellement ou totalement par une 
base mmerale ou organtque. 

18- Composition selon la revendication 17. caracterisee en ce que le radical 8 repond a 
la formule (III) : 



r 

-fC^-VC-fCH,-^ 



dans laquelle R2 represente un radical alkyle. lineaire ou ramifie. en C-C Z une fonc- 
ton aode carboxyTtque (-COOH) ou adde sulfonique (-SO3H) ou un sel desdites fonc- 
tions acides. et p et q. qui peuvent etre identiques ou differents. des nombres entiers 
compris entre 1 et 5. 

19- Composition selon la revendication 17. caracterisee en ce que le radical B repond a 
la formule (III*) : 




25 dans laquelle Z a la signification ci-dessus., 



20- Composition selon Tune des revendications 15 ou 16. caracterisee en ce que tedit 
radical B est porteur de groupements amines tertiaires. lesdites amines tertiaires etant 

30 soft non-neutralisees. sort partiellement ou totalement neutrafisees par une base mine- 
rale ou organique. soft quatemisees. 

21- Composition selon la revendication 20. caracterisee en ce que le radical B repond a 
la formule (IV) suivante : 

-f-CH,-*-N-f CH,-3r (IV) 
R» 

dans laquelle R 3 represente un radical alkyle, lineaire ou ramifie. en C-C*. et r et s deux 
nombres entiers. identiques ou differents. qui peuvent etre compris entre 1 et 10. 

22- Composition selon la revendication 21. caracterisee en ce que, sous forme neutrali- 
see ou quatemisee, le radical B repond a la formule (IV) suivante : 
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_4 C H,-fc-Nt_(. CH.-fc- (IV) 
R> 

^mUl^X^ RZ J f s j9" ific ? ti ? n . ^ e «"s. et R* represente sort rhydrogene 
(neutralisation) sort un radical alkyle. Irneaire ou ramifie. en C,-C, 0 ou un cyde aromati- 
o que (quatemtsation). 

23- Composition selon Tune quelconque des revendkations 10 a 22. caraderisee en ce 
que le radical R est choisi parmi les radicaux de formuies suivantes : 



-G-- & • sef 



dans lesquelies b est un nombre enter compris entre 0 et 3 . et c un nombre en tier com- 
pos entre 1 et 20. de preference compris entre 2 et 12. 

24- Composition selon la revendication 23. caraderisee en ce que ledit radical R est 
choisi parmi les radicaux hexamethylene. 4.4'-biphenylenemethane 2 4- etfou 2 6- 
tolylene. 1 i.5-naphtyfene. p-phenylene. methylene 4.4-biscyctohexyte et lerad.cal d 
denve de Tisophorone. 

25- Composition selon Tune quelconque des revencfications 1 a 2 . „ 

que ledit potycondensat a ete obtenu selon un precede consistent a faire reagir. dans 
une premiere etape. (i) un polymere polysiloxane du type a^ihydroxypolysiloxane ou 
o.«-diaminoporysiloxane ou a,o>-aminohydroxy- ou hydroxyamino-polysBoxane) et (ii) un 
dttsocyanate. ledit diisocyanate etant present en quantite stoechiometrique ou en exces 
stoechrometrique, ce par quoi Ton obtient un polysiloxane presentant une fonction iso- 
cyanate a chacune de ses extremites de chaine ; puis, dans une deuxieme etape a 
coupler les chaines du polysiloxane obtenu precedemment par reaction avec un agent 
coupleur choisi parmi les diols et/ou les diamines ettou les alcoolamines. ledit agent 
coupleur etant porteur de groupemerits catidnisables ou anioniables; et eventuellement. 
dans une troisieme etape. a ioniser, partiellement ou totalement. les groupements catio- 
nisables ou anionisables du polycondensat obtenu a Tissue de la deuxieme etape. 

26- Composition selon la revendication 25. caracterise en ce que le taux de ionisation 
est compris entre 0 et 100%. de preference entre 10 et 100%. 

27- Composition selon Tune des revendications 25 ou 26. caracterisee en ce que le po- 
lymere polysiloxane de depart repond a la formule : 
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dans laquelle P a la signification donnee ci-avant. et x3 represente. conjointement o 
separement, -OH ou -NH 2 . 



10 



28- Composition selon Tune des revendications 25 a 27. caracterisee en ce que le diiso- 
cyanate re pond a la formule : 

0=C=N-«-N=C=0 
dans laquelle R a la signification donnee ci-avant " 

i 29- Composition selon Tune des revendications 25 a 28. caracterisee en ce que Tagent 
coupleurrepond a la formule: s a 

dans laquelle B a la signification donnee ci-avant. et X 4 represente -OH ou -NH 2 - 

30- Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 29. caracterisee en ce 
que le systeme servant du porycondensat contjent un solvant organique ou un melange 
de sorvants organiques choisis dans le groupe constitue par Tacetone. la methylethylce- 

- tone : -racetate de methyte. I'acetate de butyle. Tacetate d'ethyle. risopropanol rethanbl " 
le dimethoxyethane. le diethoxyethane. un ester d'ethyleneglycol ou de propyienegrycor 
un ether d'ethyleneglycol ou de propylenegrycol, ou un ether ester d'ethyleneqlycol ou de 
propyleneglycoL * 

31- Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 30. caracterisee en ce 
que le systeme solvant du porycondensat contient un solvant organique ou un melanae 
de sorvants organiques miscibtes a Teau. 

32- Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 30. caracterisee en ce 
que le systeme solvant du porycondensat contient un solvant organique ou un melanqe 
de sorvants organiques non-miscibles a Peau. 

33- Composition selon rune quelconque des revendications 1 a 32. caracterisee en ce 
que le systeme solvant contient au moins un solvant (A) dit eglobal* du porycondensat et 
au moins un solvant (B) moins polaire que (A) qui va solvater plus specifiquement les 
sequences polysiloxanes du porycondensat et de preference ayant une vitesse 
d'evaporation plus lente que (A). 

34- Composition selon la revendication 33. selon laqueDe le solvant global (A) est choisi 
dans le groupe constitue par Tacetone, la methylethyJcetone. Tacetone. la methylethylce- 
tone. I'acetate de methyle. racetate de butyle. I'acetate d'ethyle. risopropanol. I'ethanol. 
le dimethoxyethane. le diethoxyethane. un ester d'ethyleneglycol ou de propyl'eneglycoli 
un ether d'ethyleneglycol ou de propyteneglycol. un ether ester d'ethyleneglycol ou de 
propylenegrycol et leurs melanges. 

35- Composition selon la revendication 33 ou 34. selon laquelle le solvant (B) est choisi 
parmi les hydrocarbures et les silicones cydiques. 

38- Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 35. caracterisee en ce 
qu'il s'agit d*une composition capillaire. 
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37- Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 35. caracterisee en ce 
qu'il s"agit <fune composition de maquillage. 

38- Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 35. caracterisee en ce 
qu'il s'agit rfun vemis a ongte ou d'une base de soin des ongles. 

39- Composition selon fune quelconque des revendications 1 a 35. caracterisee en ce 
qu'il s'agit d*un mascara. 

40- Composition selon Pune quelconque des revendications 1 a 35. caracterisee en ce 
qu'il s'agit d'une composition pour le soin de la peau. 

41- Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 35. caracterisee en ce 
qu'il s'agit d'une composition anti-solaire. 

42- Utilisation d'une solution ou d'emulsion de polycondensat telle que definie a Tune 
quelconque des revendications 1 a 35 comme agent fifrnogene. ou comme additif 
cfagent fUmogene, dans une composition cosmetique. 

43- Precede de trattement des matieres keratiniques. caracterise en ce quil consiste a 
appliquer sur ces demieres une composition telle que definie a Tune quelconque des re- 
vendications 1 a 41. 
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